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Abstract of DE1 00431 36 

The sealing profile (1), in particular, for a 
sliding roof element comprises an elastic 
sealing section (3) incorporating a thickened 
zone (22) which offers greater resistance to 
deformation and adjoins a deformable 
transition zone (17) between the sealing 
section and the profile base section (2). 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder efngereichten Unterlagen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt \ 
(§) DichtungsproYil, insbesondere fur eine Schiebedachdichtung 
(g) Die Erfindung betrifft ein Dichtungsprofil (1), insbeson- 

derefur eine Schiebedachdichtung, mrt einem an einem 

Bauteil bzw. einem Schiebedachdecke! (8) festiegbaren 

verformurigssteifen Basisbereich (2) und einem elasti- 

schen Dichtungsbereich (3), der sich unter BMdung einer 

Hohlkammer (12) tiber den Basisbereich (2) wolbt. Zum 

Verbessern der Gleiteigenschaften ist vorgesehen, da(5 

der elastische Dichtungsbereich (3) mit einer einen emoh- 

ten Verformungswiderstand aufweisenden Verdickung 

(22) gebildet ist, die sich an einen verformbaren Ober- 

gangsbereich (17) vom Drchtungsbereich (3) zum Basis- 
bereich (2) anschliefct.Des weiteren kann der elastische 

Dichtungsbereich (3) einen im Querschnitt im wesentli- 

chen V-formig ausgebildeten unteren Abschnitt (23) auf- 

weisen, der an einen Unierabschnitt (11) des Basisbe- 

reichs (2) angrenzt. 
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Beschreibung 



[0001] Die Erfindung betxifft ein Dichturigsprofil, insbe- 
sondere fur eine Schiebedachdichtung, mit einem an einem 
BauteiTbzw. einem Schiebedachdeckel festlegbaren verfor- S 
muhgssteifen Basisbereich und einem elastischen Dich- 
tungsbereieh, der sich unter Bildung einer Hohlkammer 
uber den Basisbereich wolbt. 

[0002] Beirn Ausstellen und/oder Verschieben eines 
Schiebedachdeckels gleitet eine am Umfangsrand des Dek- 10 
kejs angebrachte Dichtung, die mit ihrem elastischen Dich- 
tungsbereieh an einer Gegenflaehe eines eine Schiebedach- 
ofrhung umgebenden Rahmens anliegt, uber diese Gegen- 
flaehe. Wenn der Dichtungsbereieh bei der Gleitbewegung 
wiederholt kurzzeitig an der Gegenflaehe anhaftet, konnen 15 
bei dem sich anschlieBenden spontanen tlbergang von der 
Haftreibung zur. Gleitreibung (Stick-Slip-EfFekt) storende 
Knarz- oder Quietschgerausche entsteben. 

■ [0003] In der DE 34 42 653 CI ist eine Hohlkammerdich- 
tung als. Abdichtung eines Spaltes zwischen einem Schiebe- 20 
dachdeckel und einem diesen umgebenden festen Dachbe- 
reich eines Kraftwagens beschrieben. Die Hbhlkammer- 

. dichtung weist an ihrem. Dichtungsbereieh eine reibungs- 
rnindernde Beschichtung auf. 

[0004] In der EP 0 615 874 A2 ist ein Schiebedachdeckel 25 
eines Kraftwagens beschrieben, der mittels einer randseitig 
umlaufenden Dichtung gegehiiber einem eine Dachaffhung 
umgebenden Rahmen abgedichtet ist. Die Dichtung besteht 
aus einem innenliegendeh, deckelseitigen, sich vertikal er : 
streckenden Profilbereich auseinem Elastomer wie z. B\ .aus 30 
EPDM.mit einer Shore- A-Harte von etwa 70. An diesen 
Elastomerbereich ist auBenliegend ein Hohlkammerprofil 
aus Moosgummi anextrudiert, wobei beide Teile auch durch 
Koextrusion hergestellt sein konnen. Die AuBenflache des ■ 
Hohlkarnmerprofils enthalf eine Beflockung aus Polyester* 35 
zur Abdichtung gegen den Rahmen der Dachoffhung. 
[0005] Bei diesen bekannten Dichtungsprofilen ist ein ge- 
rauschffeier Betrieb bei unterschiedlichen Temperaturen 
und bei trockener oder feucriter Umgebung nicht gewahrlei- 
stet ' 40 

[0006] Aufgabe der Erfindung ist es, ein eingangs .genann- 
tes Dichtungsprofil bereitzustellen, das beim Offiien des 
Bauteils bz\v des Schiebedachdeckels seine Dichtfunkti6n . 
ohne storende Gerauschentwicklung erfuilt. 
[0007] Diese. Aufgabe wird bei dem eingangs genannten 45 
Dichtungsprofil erfmdungsgemaB dadurch gelost, daB der 
elastische E)ich tungsbereich mit einer eirten erhdhten Ver- 
formungswiderstand aufweisenden Verdickung gebildet ist, 
die sich an einen verformbaren Ubergangsbereich vom 
Dichtungsbereieh zum Basisbereich anschlieBL Da sich der 50 
Dichtungsbereieh beim Anlegen an eine Gegenflaehe im 
wesentlichen nicht verformt, kann er keine unerwiinschte 
sich ausbauchende Wulstbilden, die sich an die Gegenflaehe 
anlegt und daran anhaften kann und die dadurch die Gleitei- 
genschaften des Dichtungsbereichs an der Gegenflaehe We- 55 
sentlich verse hlech tern wurde, so daB durch den Stick-Slip- 
EfTekt unerwiinschte Gerauschentwicklung auftreten wurde. 
Die Verdickung schwenkt vieimehr ab einer bestimmten 
Eindriickung des Dichtungsbereichs nach innen in die Hohl- 
kammer. Durch diese Schwenkbewegung bewegt sich die 60 
Oberflache des Dichtungsbereichs beschleunigt eritlang der 
Gegenflaehe, an der sie angedriickt ist, so daB ein Anhaften 
des Dichtungsbereichs vehnieden wird und ein kontinuierli- 
ches Gleilen ohne storende Nebengerausche erfolgt. 
[0008] Das Dichtungsprofil eignel sich insbesoridere zum 65 
Abdichten eines auch ausstellbaren Schiebedachdeckels ei- 
nes Fahrzeugs, kann jedoch auch zurn Abdichren von ande- 
ren Bauteilen wie Deckeln von Schiebehebedachern. oder 



Spoilerdachern, von Ausstelldeckeln oder Ausstellfenstern 
urid dergleichen bewegbaren Teilen verwendet werden. 
[0009] . Vorteilhafte Ausgestaltungen. der Erfindung sind in 
den Unteranspruchen angegeben. . 

[0010] Bevorzugt enthalt der elastische Dichtungsbereieh 
einen im Querschnitt im wesentlichen V-formig gebildeten 
unteren Abschnitt, der an einen Unterabschnitt des Basisbe- 
reichs ahgrenzt Beim Verformen des Dichtungsbereichs un- 
terstutzt dieser V-fbrmige Abschnitt das Anlegen des Dich- 
tungsbereichs an den Basisabschnitt in der vorgesehenen 
Weise ohne Bildung einer unerwunschten sich nach auBen 
wolbenden Wulst mit ihfen negatiVen Folgen fur die Gleitei- 
genschaften des Dichtungsbereichs. 

[0011] ZweckmaBigerweise ist auf dem elastischen Dich- 
tungsbereieh eine Beschichtung aufgebracht, die ein alipha- 
tisches Polyurethan enthalt. Diese Beschichtung vermindert 
die ReibUng. zwischen dem Dichtungsbereieh und der Ge- 
genflaehe und reduziert die Neigung des Dichtungsberei- 
ches zum Anhaften an der Gegenflaehe. Als eine weitere 
Komponente der Beschichtung kann ein Caii>ochimid- 
Crosslinker vorgesehen sein. Dieses Vernetzungsmittel kann 
insbesondere in einem Anteil von beispiels weise 5^8% ent- 
halten sein: Des weiteren kann die Beschichtung als weite- 
ren Bestandteil N-Memyl-2-Pyrrolidon enthalteh, um die 
Gleiteigenschaften noch zu verbessefn. Diese Beschichtung 
weist beste reibungsmihderhde Eigenschaften auf, so daB 
der elastische Dichtungsbereieh an der Gegenflaehe im we- 
sentlichen nicht mehr anhaften kann oder die Haftkraft der- 
art gering ist, daB eine nahezu kontinuierliche. Gleitbewe- 
gung des elastischen Dichtungsbereichs an der Gegenflaehe 
ohne storende Knarz- oder Quietschgerausche moglich isL 
[0012] ' Besonders bevorzugt ist eine Ausfuhnmgsform, 
bei der der elastische Dichtungsbereieh aus einem EPDM- 
Moosgummi hergestellt ist. Die Kombination aus der Be- 
schichtung auf dem EPDM-Moosg^mmi'bietet ein deutlich 
verbessertes Gleitverhalten, des. Dichtungsbereichs, so daB 
ein Suck-Slip-Effekt vermieden wird. Jedoch konnen auch 
andere elastische Material! en wie z. B . Silikon fur den Dich- 
tungsbereieh verwendet werdeh, die mit der genannten Be- . 
schichtung ebenfalls ein besseres Gleitverhalten aufweisen. 
[0013] ZweckmaBigerweise ist der Basisbereich des Dich- 
tungsproftls aus einem Solid-EPDM hergestellt. Damit kann 
der Basisbereich mit einer fur einen Trager erforderlicheri , 
Festigkeit mit erhohtem Verformuhgswiderstand hergestellt 
werden. Jedoch konnen auch andere Kunststoffe verwendet 
werden. . 
[0014] Zur Befestigung des Dichtungsprofils an dem Bau- 
teil ist es zweckmafiig, wenn der Basisbereich des Dich- 
tungsprofils einen DichtungsfuB zum Fesdegen des Dich- 
tungsprofils an einer Halterung am Umfang eines Bauteils 
bzw. eines Schiebedachdeckels aufweist Die Befestigung 
kann auch z. B. mittels einer Klebeverbindung uber eine 
ebene AuBenseite des Basisbereichs erfolgen. 
[0015] Die Halterung fur das Dichtungsprofil kann ein am 
Umfang des Schiebedachdeckels aus Kuhststoff angespritz- 
ter Rand sein . 

[0016] Bevorzugt uberdeckt def Dichtungsbereieh einen 
Oberabschnitt des Basisbereichs oberseitig. Damit hat das 
Pichtungsprofil an der im Einbauzustand stchtbaren Ober- 
seite ein einheidiches Erscheinungsbild. 
[0017] Nachfolgend wird ein Ausfuhfungsbeispiel des 
DichtungsprofiLs unter Bezugnahme auf Zeichnungen naher 
erlautert. Es zeigt: . 
[001S] Fig, 1 in einer Querschnittansicht ein Dichtungs- 
profil an einem bewegbaren Deckel eines Fahrzeugdaches; 
[0019]. Fig. 2 in einer 'Querschnitta nsicht ein Ausfuh- 
fungsbeispiel eines Dichtungsprofils; 

[0020] Fig. 3 in einer Querschnittansicht in uberlagefter 
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Darstellung das Dichtungsprofil in unverformtem und in 
verformtem Zustand; und 

[0021] Fig. 4 in einer Querschnittansicht ein aus deiri 
Stand der Technik bekanntes Dichtungsprofil. 
[0022] Eine Dichtung zum Abdichten eines Randspaltes 
19 zwischen einem bewegbaren Deckel 8 eines Schiebeda- 
ches Oder Schdebehebedaches eines Fahrzeugs und eirier Ge- 
genflache 20 an einem eine Dachoffhung umgebenden Rah- 
men 21 (sieheJFig. 3) enthalt ein langliches Dichtungsprofil 
1 mit einem Basisbereich 2 und einem Dichtungsbereich 3 
(siehe insbesOndere Fig. 1)7 Der Basisbereich 2 ist als hartes 
Formteil gebildet, z. B. aus einem Solid-EPDM (Ethylen- 
Propylen-Dien-Terpolymer) mit einer Shore-A-Harte von 
etwa 85 extrudiert, und stellt eine im wesentlichen verfor- 
mungsfreieTragestruktur fur den Dichtungsbereich 3 bereit 
. Der Basisbereich 2 enthalt einen Dichtungsfufr 4 mit Vor- 
spriingen 5, der im Einbauzustand des Dichtungsprofils 1 in 
einer entsprechenden nutfbrmigen und hintefschnittenen 
Ausnehmung 6 in einem aus PU-Schaum angeschaumten 
Rand 7 des Glasdeckels 8 fest aufgenomriien ist (in Fig. 1 ist 20 
der DichtungsfuB 4 in seiner Herstellungsform ohne Verfor- 
mung durch eine Anpassung an die Ausnehmung 6 darge- 
stellt). ■ - 
[0023] Der elastische Dichtungsbereich 3 ist einerseits an 
einer auBeren Stimseite 9 im Unterabschnitt 10 des Basisbe- 
reichs 2 und ahdererseits am Oberabschnitt 11 des Basisbe- 
reichs 2 befestigt und wolbt sich unter Bildung einerHohl- 
kammer 12 uber den Basisbereich 2. Der Dichtungsbereich 
3 ist am Oberabschnitt 11 des Basisbereichs 2 derart befe- 
stigt, da8 er sowohl an einer Stimseite 13 des Basisbereichs 
2 anliegt wie auch den Oberabschnitt 11 oberseitig vollstan- 
dig uberdeckt und dabei bis zu einer riickseitigen Anlage- 
kante 14 des Basisbereichs 2 reichL 

[0024] Der B asisbereich 2 weis t mehrere in die Hohlkam- 
mer 12 hervorstehende Rippen 15 auf, an denen die Innen- 
seite 16 des Dichtungsbereichs 3 mit Abstand zur restlichen 
benachbarten Flache des Basisbereichs 2 anliegt, wehn der 
Dichtungsbereich 3 vollstandig in Richtung aiif deri Basis- 
bereich 2 gedriickt ist Damit wird eine Anhaften der Innen- 
seite 16 des Dichtungsbereichs 3 am Basisbereich 2 vermie- 
den. 

[0025] Der Dichtungsbereich 3 .enthalt anschliefiend an 
seineh oberen Ubergangsbereich It zum Basisbereich 2 hin 
eine v^lstformige Verdickung 22, die sich an der Innenseite 

16 zur Hohlkammer 12 hin erhebt Der Ubergangsbereich 

17 zwischen der Verdickung 22 und dem Oberabschnitt 11 
ist mit einer inheren Rundung gebildet Alternativ kann der 
Ubergangsbereich 17 derart gestaltet sein, daB die Hohlkam- 
mer 12 keilformig in den Ubergangsbereich 17 hinein reicht 
(nicht dargestellt). 

[0026] Der Dichtungsbereich 3 enthalt des weiteren einen 
unteren im Querschnitt im wesentlichen V-formig gebilde- 
ten Abschnitt23, der an den Unterabschnitt 10 des Basisbe- 
reichs 2 angrenzt. 

[0027] Das Verformungs vernal ten des Dichtungsprofils 1 
zeigt. Fig. 3. In der oberen Ansicht ist das Dichtungsprofil 1, 
das in diesein Beispiel mittels einer Klebeverbindung 24 an 
deih vorderen Rand 7 des Glasdeckels 8 befestigt ist, in ent- 
spanntem und unverformtern Zustand dargestellt. Beim Be- 
wegen des Deckels 8, der gernafi dem in Fig. 3 dargestellten 
Ausfuhrungsbeispiel an seinern Hinterende angehoben wird, 
wird der vordere Rand 7 gegen die Gegenflache 20 und ent- 
lang der Gegenflache 20 bewegt und das Dichrungsprofil 1 
anfangs gieichrnaBig zusairiTnengedruckt. Ab einer be- 
stimmten Eindruckung des Dichtungsbereichs 3. schwenkt 
die Verdickung 22, die sich aufgrund ihrer groSeren Materi- 
aisrarke irn wesenrlichen nicht. verfornu hat und beim Ein- 
drucken dennoch ausweichen rnuR, urn den Ubergangsbe- 



reich 17 nach unten gegen den Basisbereich 2 (siehe untere 
Ansicht in Fig. 3). Diese beschleunigte Ausweichbewegung 
des Dichtungsbereichs 3 bewirkt, daB der Dichtungsbereich 
3 mit hoherer Geschwindigkeit an der Gegenflache 20 giei- 
tet und damit ah der Gegenflache 20 nicht anhaftet oder an- 
klebt. Eih Knarzgerausch bei der Gleitbewegung des Dich- 
tungsbereichs 3 an der Gegenflache 20 kann somit nicht ent- 
stehen. 

[0028] Dieses elastische Verformungsverhalten des Dich- 
tungsprofils 1 wird durch den im wesentlichen V-formig ge- 
bildeten Abschnitt 23 des Dichtungsbereichs 3 unterstiitzt, 
da beim. Umschwenken der Verdickung 22 gleichzeitig der 
Dichtungsbereich 3 urn die keilformige Einkerbung 25 ein- 
klappt, wodurch ebenfalls der angrenzende und an der Ge- 
genflache 20 aniiegende Dichtungsbereich 3 beschleunigt 
gleitend bewegt wird. 

[0029] Ein Dichtungsprofi- 26 des Standes der Technik 
(siehe Fig. 4), das sich in unverformtem Zustand in etwa 
hdbkreisfbrmig urn die Hohlkammer 12 wolbt und weder 
eine Verdickung noch einen V-formigen Abschnitt aufweist, 
hat demgegenuber ein. wesentlich schlechteres Verfor- 
mungsverhalten, da sich der elastische Dichtungsbereich 3 
unter Bildung von zwei wulstartigen Ausbiegiingen 27 ver- 
formt. Diese Ausbiegungen 27 erhohen die Anprefikraft des 
Dichtungsbereichs 3 ah die Gegenflache 20 und durch ver- 
starktes Anhaften und den auftretenden Stick-Shp-Effekt 
entstehen Knarz-0erausche beim Bewegen des Deckels 8. 
[0030] Der Dichtungsbereich 3 ist bevorzugt aus einem 
EPDM-Moosgummi hergestellt, das eine Dichte von etwa 
30 0,7 g/cm 3 aufweist. Per Dichtungsbereich 3 ist beispiels- 
weise an den Basisbereich 2 anextrudiert oder das Dich- 
. tungsprofil 1 ist durch Koextrusion des Basisbereichs 2 und 
des Dichtungsbereichs 3 hergestellt. . 
[0031] An der AuBenseite des Dichtungsbereichs 3 ist 
eine reibungsmindemde Beschichtung 18 (durch eine unter- 
broehene Linie dargestellt) angebracht, die ein 2-Kompo- 
nenten-Polyurethan-System enthalt. Die eine Komppnente 
ist ein aliphatisches Polyurethan und die andere Kornpo- 
nente ist emGarbodiimid-Crosslinker, der beispielsweise ei- 
nen Anteil von 5-8% ausmacht. Als weiterer Bestandteil 
kann N-Methyl-2-Pyrrolidon enthalten sein, beispielsweise 
in einem Anteil Von 1-3%. Eine derartige Beschichtung ist 
unter dem Hanfielsnamen'Stahl-Permutex® bekannt. Diese 
als Gleitlack vorliegende Beschichtung, die nach dem Auf- 
spruhen auf den Dichtungsbereich 3 getrocknet wird, hat 
eine haftuugsvermindernde ^rkung und bewirkt beim Auf- 
steilen des Glasdeckels 8, wenn dieser sowohl an seinern 
Vorderrand wie auch an den Seitenrandern und dem Hin ter- 
rand eine Relativbewegung gegenuber dem Rahmeh 21 des 
Daches ausfuhrt, ein im wesentlichen kontinuierliches Glei- 
ten des Dichtungsbereichs 3 an der Gegenflache 20 des Pvah- 
mens 21 ohne Anhaften, so daB Knarz- und Quietschgerau- 
sche verrnieden werden. 

[0032] Fijg. 2 zeigt ein Ausfuhrungsbeispiel . des Dich- 
tungsprofils 1 mit einem abgewandelten Basisbereich 2, der 
an seiner Ruck- oder Auftenseite eine Flache zum Anbrin- 
gen eines Klebemittels wie z. B. eines Klebstreifens 24 auf- 
weist. Die Rippen 15 weis en ein abgerundetes Profil auf 
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1 Dichtungsprofil 

2 Basisbereich 

3 Dichtungsbereich 

4 DichtungsfuR 

5 Vorsprung 

6 Ausnehmung 

7 Rand 
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8 Glasdeckel - eineh Oberabschnitt (11) des B asisbereichs (2) obersei- 

9 Stiinseite tig uberdeekL . . " . 

10 Unterabsclmitt . • • ■ 

11 Oberabschnitt . . ffierzu 4 Seite(n) Zeichnungen 

12 Rohlkamnief . $ — : — - ■ — : 

13 Stimseite " 

14 Anlagekante 

15 Rippen 
16Ihnenseite 

17 Ubergangsbereich . ' .10 

18 Beschichtung 
19Randspalt 

20 Gegenflache 

21 Rahmen ■ 

22 Verdickung 15 

23 V-Abschnitt , ' 

24 KJebstreifen 
25Einkerbung 

26 Dichtungsprorll 

27Ausbiegung 20 

PatehtanspruChe 

1. Dichtungsprbfil, insbesondere fat eine Schiebe- 
dachdichtung,' mit einerii an einern Bauteil bzw. einem 25 
Schiebedachdeckel festlegbaren verformungssteifen 

Basisbereich und einem elastischen Dichtungsbereich, . 

der sich unter Bildung einer Hdhlkainrner iiber den Ba- 

sisbereich .wcUbt, dadurch gekennzeichnet, daB der 

elastische Dichtungsbereich (3) mit einer einen erhoh- 30 

ten Verformungswiderstand aufweisenden Verdickung 

(22) gebildet ist, die sich ah einen verfbrmbaren tJbef- 

.gangsbereich (17) vom Dichtungsbereich (3 ) zum Ba^- 

sisbereich (2) anschlieBt 

.2. Dichtungsprofil nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 35 

zeichnet, daB der elastische Dichtungsbereich (3) einen / 
Am Querschnitt im wesenthchen V-fonnig gebildeten ^ 

linteren Abschnitt (23) aufweist^ der ah einen Unterab- 

schnitt (11) des Basisbereichs (2) angrenzL 

3- Dichtungsprofil naeb Anspruch 1 oder 2, dadurch 40 . . 
gekennzeichnet, daB der elastische Dichtungsbereich 

(3) eine Beschichtung (18) aufweist, die ein alipbati- • 
'■ sches Polyurethan enthalt. * 

4. Dichtungsprofil .riach Anspruch 3, dadurch gekenh-V ' , ■ . 
zeichnet, daB eine weitere Komponente der Beschich- 45 

tung (18) ein Carbpdiimid-GrossUnker ist, insbeson- 
dere in einem Anteil von beispielsweise 5-8%. 

5. Dichtungsprofil nach Anspruch 3 oder 4, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Beschichtung (18) als weite- 
ren Bestandteil N-Memyl-2-Pyrrolidon enthalt. 50 

6. Dichtungsprofil nach einem der A nspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB der elastische Dichtungs- 
bereich (3) aus einem EPDM-Moosgummi hergestellt 
isL . * 

7. Dichtungsprofil nach einem der Ahspruche 1 bis 6, 55 
dadurch gekennzeichnet, daB der Basisbereich (2) des ' 
Dichtungsprofils (1) aus einem Sblid-EPDM herge- 

stelltist 

8. Dichtungsprofil nach einem der AnsprUche 1 bis 0, 
dadurch gekennzeichnet, dafi der Basisbereich (2) des 60 
Dichtungsprofils (1) einen DichtungsfuB (4) zum Fest- 

legen des Dichtungsprofils (1) an einer Halterung (6, 7) - 
am Umfang eines Schiebedach deckels (8) aufweist. ' 

9. Dichtungsprofil nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Halterung (6, 7) am Urnfang des* 65 
Schiebedachdeckels (8) aus KunststorTangespritzt ist. • 

10. Dichtungsprofil nach einern der A nspruche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Dichtungsbereich (3) . 
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